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l . 

La pr^sente invention concerne un proceed de teinture 
et d* Impression de mati&res textiles qui sont form£es d'un 
melange de fibres de cellulose et de polyester, au moyen de 
bains aqueux de foulardage ou de p&tes d •impress ion , qui con- 
5 tiennent des copulants et des composes aminoazolques propres 
h la formation de colorants azolques; ce proc£d£ est caract£- 
ris£ par le fait que les composes aminoazolques ne portent pas 
de groupes acide sulfonique. \ 

Des tissus mixtes en fibres de cellulose et de poly- 

10 ester sont en g£n£ral teints ou imprimis avec des melanges de 
colorants i au moins un colorant 6tant pr£vu pour la teinture 
de la portion polyester et au moins un colorant £tant pr£vu 
pour la teinture de la portion cellulosique. Une simple expli- 
cation importante reside dans 1 'utilisation^ pour ces teintures 

15 et impressions i de colorants qui teignent aussi bien la portion 
polyester que la portion cellulosique. Cela est princlpalement 
rendu possible par le fait qu'on teint ou imprime les tissus 
mixtes avec les copulants et les comp6s6s diazoamin£s d f emploi 
classlque dans I 1 impression par des colorants h la glace, en 

20 d£veloppant sur le tissu le colorant azolque d£sir£ par simple 
vaporisation ou par 1* action d'une vapeur acide* Les composes 
aminoazolques r£pondent alors & la formule g£n£rale : 




dans laquelle 

D est le reste du composant diazo d£sir£ et 

25 H est un reste alkyle inf£rieur. 

Avec les colorants aminoazolques de ce type, on peut 
encore obtenir des r£sultats satisf aisants sur des fibres 
mixtes polyester-cellulose lorsque la proportion de polyester 
s'£l&ve h environ 50 %• Lorsqu'on passe i des melanges de 
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fibres h plus forte proportion de polyester, comrae cela est 
classique & l'heure actuelle, on n'obtient cependant plus de 
rtsultats satisfaisants. 

La Demanderesse vient de dtcouvrir que des teintures 
5 et des impressions remarquables peuvent Stre obtenues lorsqu f on 
utilise les composes aminoazolques qui ne portent pas de grou- 
pes acide sulfonique. En particulier, il est avantageux d'uti- 
liser les composes aminodiazolques de formule : 




COOH 



dans laquelle 

Xo D est le reste du compost diazolque dtsirt et 

R, R x et R 2 reprtsente un reste alkyle inf trieur . tventuellement 
substitute 

D'autres composts aminodiazolques particuliferement 
apprtcits sont les composts de formule : 

15 ° *3 

R,0-C-(CHJ -N-N=N-D 
4 z n 

dans laquelle D a la definition donnte, n est un nombre entier 
de 1 Mi notamraent le nombre 1 ou 2,et R 3 et R 4 sont des 
groupes alkyle inftrieurs tventuellement subs ti tuts* 

20 Des groupes alkyle R, R 1# R 2 » R 3 et R 4 apprtcits 

sont des groupes alkyle en C^-C^ tventuellement substituts 
par un radical hydroxy ou alkoxy en Cj-C 4 i mais de prtftrence 
les groupes mtthyle, tthyle et hydroxy tthyle. 

Des restes D apprtciqs sont des restes phtnyle tven- 

25 tuellement substituts dont les substituants peuvent Stre 

principal eraent des radicaux chloroi mtthyle, mtthoxy, nitro, 
cyano, sulfamido et acylamino. A titre d'exemples, on mentionne 
les radicaux 2-chlorophtnyle, 2,5-dichlorophtnyle, 2-mtthoxy-4- 
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nitrophlnyle, 2-m6thoxy-4-benzoylamino, 5-chloroph6nyle, 2- 
m£thyl-4-benzoylamino-5-chlorophenyle et 2-m£thyl-5-dim6thyl- 
aminosulfonylphdnyle. 

A titre d'exemples de copulants, on mentionne l'a- 
5 nilide d'acide 2-hydroxy-3-naphtorque et Xe 2-<§thoxyanilide 
d'acide 2-hydroxy-3-naphtoIque. 

Pour effectuer 1« impression, on dissout ou disperse 
le copulant et le composant aminodiazolque ou un melange de 
divers composes aminodiazolques en quantity £quimolaires 

10 dans un melange de solvants form6 par exemple d'Sthanol, d'eau 
et de lessive de soude, on verse la solution ou la dispersion 
dans un £paississant qui cqnvient h. 1* impression et on imprime 
avec cette pSte des tissus mixtes en polyester et coton. 
Apr&s 1* impression i on effectue un vaporisage & la vapeur d'eau 

15 surchauff£e et on conduit le traitement classique. 

EXEMPLE 1 

On disperse 27 g de 2-£thoxyanilide d'acide 2-hydroxy- 
3-naphtoIque et 41 g de compost de formule : 



S0 2 N(CH 3 ) 2 



CH. 



(h 85 %) 



^ °C 2 H 5 (D 



dans un melange de 50 g d'^thanol, 27 g de lessive de soude 
20 & 32,5 % et 100 g d'eau et on verse la dispersion dans un 
4paississant form6 de 730 g d'un <§ther d'amidonSi 10 %, 40 g 
de glycerol, 150 g d'ur^e, 30 g de N-butylphtalimide, 20 g 
de lactate de diSthylhydroxySthylamine et 30 g d'eau. 

Avec la pAte d' impression, on imprime un melange de 
25 polyester et coton (rapport polyester/coton * 50/50 et 63/35). 
Aprfes l f impression, on seche le tissu et on le vaporise k 
la vapeur d'eau surchauff^e h 175°C pendant 6 minutes. On lave 
ensuite les impcessions avec une solution de 2 g/1 de carbonate 
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de sodium calcin^, 2 g/1 d'hyd^oxyde de sodium, 1 g d'un 
complexant et 0,5 g d'un detergent en 3 Stapes en faisant croltre 
la temperature de 50 k 80°C, on les acidifie k l'acide acSti- 
que, on les rince k froid et on les sfeche. On obtient une ira- 
5 pression de couleur rouge orang<5 dans laquelle les deux types 
de fibres se confondent. 

EXEMPLE 2 

Si I'on utilise & la place du composd (1) le compose 
de formule : 



10 on obtient une teinte orangdie couvrant Sgalement bien les deux 
types de fibres. 

EXEMPLE 3 . 

Si l*on utilise k la place du compose (1) le compost 
de formule : 




S0 2 N(CH 3 ) 




CI 



CI 



COOH 



15 on obtient Sgalement une teinte orangSe couvrant convenableraent 
les deux types de fibres. 
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EXEMPLE 4 



Si 1'on utilise 4 la place du compos* (1) le compos* 
de formula : 



. — > CH 



on obtient une teinte rouge brique couvrant bien les deux types 
de fibres* 

EXEMPLE 5 

Sl-l'on utilise a la place du compos* (1) le compos* 
de formula : 



CI 

/ v , CH 3 / s 

f y-CONH-^ y-N=N-N f ^-S0 2 N(CH 2 -CH 2 OH) 2 

l3 COOH 



on obtient une teinte rouge corinthe couvrant bien les deux 
types de fibres. 

EXEMPLE 6 

Si l'on utilise a la place du compos* (1) le compos* 
de forraule : 



CI 



\ k CH 



-S0 2 N(CH 2 -CH 2 -OH) 2 



CI COOH 
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on obtient une teinte orangee couvrant bien les deux types 
de fibres* 

EXEHPLE 7 

Si 1' on utilise a la place du compost (1) le compost 
5 de formule : 



on obtient une teinte bordeaux couvrant bien les deux types de 
fibres. 

EXEHPLE 8 

Si l'on utilise a la place du compost (1) le compost 
10 de formule : 



on obtient une teinte orangee couvrant bien les deux types de 
fibres. 



le 2-£thoxyanilide d'acide 2-hydroxy-3-naphtoIque par I'anilide 
15 d'acide 2-hydroxynaphtoIque, on obtient d'aussi bons r^sultats 
avec les mimes nuances* 
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Cl 



Si l'on remplace dans les exemples 2, 3, 5, 6 et 7 
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fiEVENDICATIONS 
1. Proc4d£ de teinture et d 'impression de matieres 
textiles, qui sont fornixes d'un melange de fibres de cellulose 
et de fibres de polyester au moyen de bains aqueux de foular- 
5 dage ou de pates derepression qui contiennent des copulants 
et des composes aminoazolques qui conviennent £ la formation de 
colorants azolques, proc£d6 caract£ris£ par le fait que les 
composes aminoazolques ne portent pas de groupes acide sulfoni- 
que. 

0 2. Procddi suivant la revendication 1, caract6ris£ 

par le fait que les composes aminoazolques r^pondent h la formule 




dans laquelle D est le reste du compost diazolque d£sir£ et 

R, et R 2 repr«*sentent un reste alJcyle inferieur, 4ventuelle- 

ment substitu£. 

15 3 * *roc6d4 suivant la revendication 1, caract£ris4 

par le fait que les composes aminoazolques r£pondent & la for- 
mule : 

i« 4 0-CO-(CH 2 ) n -N-N=N-D 

20 dans laquelle D est le reste du compoe£ diazolque d£sir£, 

R 3 et R 4 repr^sentent un reste alkyle inf&rieur 6ventuellement 
substitu£ et n est un nombre entier de 1 & 4. 
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La pr£sente invention concerne un proc£d£ de teinture 
et d' impression de mati&res textiles qui sont fornixes d'un 
melange de fibres de cellulose et de polyester, au moyen de 
bains aqueux de foulardage ou de p§tes d* impression, qui con- 
5 tiennent des copulants et des composes aminoazolques propres 
h la formation de colorants azolques; ce proc^dd est caractd- 
ris£ par le fait que les composes aminoazolques ne portent pas 
de groupes acide sulfonique. 

Des tissus mixtes en fibres de cellulose et de poly- 

10 ester sont en g£n£ral teints ou imprimis avec des melanges de 
colorants, au moins un colorant 6tant pr£vu pour la teinture 
de la portion polyester et au moins un colorant £tant pr£vu 
pour la teinture de la portion cellulosique. Une simple expli- 
cation importante reside dans 1 'utilisation^ pour ces teintures 

15 et impressions i de colorants qui teignent aussi bien la portion 
polyester que la portion cellulosique . Cela est principalement 
rendu possible par le fait qu'on teint ou imprime les tissus 
mixtes avec les copulants et les corap6s£s diazoamin£s d'emploi 
classique dans I 1 Impression par des colorants & la glace, en 

20 d£veloppant sur le tissu le colorant azolque d£sir£ par simple 
vaporisation ou par l f action d'une vapeur acide. Les composes 
aminoazolques r£pondent alors & la formule g£n£rale : 




dans laquelle 

D est le reste du compos ant diazo d£sir£ et 

25 H est un reste alkyle inf£rieur» 

Avec les colorants aminoazolques de ce type, on peut 
encore obtenir des r£sultats satisf aisants sur des fibres 
mixtes polyester-cellulose lorsque la proportion de polyester 
s*£l&ve & environ 50 %. Lorsqu'on passe & des melanges de 
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fibres St plus forte proportion de polyester, comrae cela est 
classique h l'heure actuelle, on n^btient cependant plus de 
r£sultats satisfaisants. 

La Demanderesse vient de ddcouvrir que des teintures 
5 et des impressions remarquables peuvent Stre obtenues lorsqu'on 
utilise les composes aminoazolques qui ne portent pas de grou- 
pes acide sulfonique. En particulier, il est avantageux d'uti- 
liser les composes aminodiazolques de formule : 




C00H 



dans laquelle 

10 D est le reste du compost diazolque desire et 

R t R x et R £ reprisente un reste alkyle inf 4rieur. eventuellement 
substitu£« 

D«autres composes aminodiazolques particuliferement 
appr£ci£s sont les composes de formule : 

R n-C-(CH 0 ) — N— N=N— D 
4 2 n 

dans laquelle D a la definition donnde, n est un nombre entier 
de 1 4 4, notamment le nombre 1 ou 2,et R 3 et R 4 sont des 
groupes alkyle infgrieurs eventuellement substitutes. 

20 Des groupes alkyle R, R 1$ R 2 , R 3 et R 4 appr^ci6s 

sont des groupes alkyle en Cj-^ eventuellement substitu^s 
par un radical hydroxy ou alkoxy en C^-C^ * ais de preference 
les groupes methyle, ethyle et hydroxyethyle. 

Des restes D apprdci^s sont des restes phfinyle even- 

25 tuellement substitues dont les substituants peuvent Stre 

principal ement des radicaux chloro, methyle, methoxy, nitro, 
cyano, sulfamido et acylamino. A titre d'exemples, on raentionne 
les radicaux 2-chlorophenyle, 2,5-dichlorophenyle, 2-methoxy-4- 
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nitrophSnyle, 2-m£thoxy-4-benzoylamino, 5-chloroph£nyle, 2- 
m£thyl-4-benzoylamino-5-chlorophenyle et 2-m£thyl-5-dimdthyl- 
aminosulfonylph^nyle. 

A titre d'exemples de copulantsi on mentionne l'a- 
5 nilide d'acide 2-hydroxy-3-naphtorque et le 2-6thoxyanilide 
d'aclde 2-hydroxy-3-naphtoIque. 

Pour effectuer !• impression, on dissout ou disperse 
le copulant et le composant arainodiazolque ou un melange de 
divers composes aminodiazolques en quantity £quimolaires 

10 dans un melange de solvants formS par exemple d'Sthanoi, d'eau 
et de lessive de soude, on verse la solution ou la dispersion 
dans un £paississant qui cqnvient k 1 •impression et on imprime 
avec cette pSte des tissus raixtes en polyester et coton. 
Aprfes 1 'impression, on effectue un vaporisage & la vapeur d'eau 

15 surchauffde et on conduit le traitement classique. 

EXEMPLE 1 

On disperse 27 g de 2-Sthoxyanilide d'acide 2-hydroxy- 
3 -nap h to I que et 41 g de composd de formule : 



20 



^3"N=N-N-CH 2 -CH 2 -C^ 



CH 

3 jo (h 85 %) 

H 5 (D 



dans un melange de 50 g d'^thanol, 27 g de lessive de soude 
k 32,5 % et 100 g d'eau et on verse la dispersion dans un 
£paississant form£ de 730 g d f un dther d f amidon k 10 %, 40 g 
de glycerol, 150 g d'urde, 30 g de N-butylphtalimide, 20 g 
de lactate de di£thylhydroxy£thylamine et 30 g d'eau. 

Avec la pite d' impression, on imprime un melange de 
25 polyester et coton (rapport polyester/coton * 50/50 et 63/35). 
Aprfes 1' impression, on seche le tissu et on le vaporise k 
la vapeur d'eau surchauff^e k 175 P C pendant 6 minutes. On lave 
ensuite les impressions avec une solution de 2 g/1 de carbonate 
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4 

de sodium calcin£, 2 g/1 d'hyd^oxyde de sodium, 1 g d f un 
complexant et 0,5 g d f un detergent en 3 Stapes en faisant croitre 
la temperature de 50 & 80°C, on les acidifie h l'acide anti- 
que, on les rince & froid et on les sfeche. On obtient une im- 
5 pression de couleur rouge orang£ dans laquelle les deux types 
de fibres se confondent. 

EXEMPLE 2 

Si l'on utilise h la place du composd (1) le compose 
de formule : 




2 



10 on obtient une teinte orang^e couvrant Sgalement bien les deux 
types de fibres. 

EXEMPLE 3 . 

Si l f on utilise & la place du compose (1) le compost 
de formule : 




>S0 2 N(CH 3 ) 2 



15 on obtient £galement une teinte orangde couvrant convenablement 
les deux types de fibres. 
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EXEMPLE 4 

Si l'on utilise S la place du compost (1) le compost 
de formula : 



CH 

> 2 N^y N «N.1^3. S02N(CH3)2 



3CH 3 COOU 



on obtient une teinte rouge brique couvrant bien les deux types 
de fibres* 

EXEHPLE 5 

Si l'on utilise a la place du compost (1) le compost 
de formula : 



CI 

^y-CONH-^ M-N-N-N ^y-S0 2 N(CH 2 -CH 2 OH) 2 

i 3 COOH 



on obtient une teinte rouge corinthe couvrant bien les deux 
types de fibres. 

EXEMPLE 6 

Si 1'on utilise & la place du compose (1) le ccmposd 
de formule : 



C1 \ CH 3 

/ y-N=N-N— V y-S0 2 N(CH 2 -<:H 2 -OH) 2 

CI COOH 
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6 



on obtient une teinte orang£e couvrant bien les deux types 
de fibres. 

EXEHPLE 7 

Si 1* on utilise & la place du compose (1) le compost 
5 de formule : 



on obtient une teinte bordeaux couvrant bien les deux types de 
fibres • 

EXEMPLB 8 

Si l v on utilise a la place du compost (1) le compost 
10 de formule : 



on obtient une teinte orangee couvrant bien les deux types de 
fibres * 



le 2-^thoxyanilide d'acide 2-hydroxy-3-naphtoIque par l»anilide 
15 d'acide 2-hydroxynaphtoIque, on obtient d'aussi bons resultats 
avec les raemes nuances. 



cl 





Cl 



Si l'on remplace dans les exemples 2, 3, 5, 6 et 7 
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REVENDICATIONS 
1. Proc6d£ de teinture et d' impression de matieres 
textiles, qui sont formees d f un melange de fibres de cellulose 
et de fibres de polyester au moyen de bains aqueux de foular- 
5 dage ou de pates d* impression qui contiennent des copulants 
et des composes aminoazolques qui conviennent & la formation de 
colorants azolques, proc«£d<§ caract6ris£ par le fait que les 
composes aminoazolques ne portent pas de groupes acide sulfoni- 
que. 

0 2. Proc&te suivant la revendication 1, caract6ris6 

par le fait que les composes aminoazolques rdpondent k la forraule 




dans laquelle D est le reste du compost diazolque ddsir£ et 

R, R 2 et R 2 repr^sentent un reste alkyle inf£rieur, £ventuelle- 

ment substitud. 

15 3. ProcddS suivant la revendication l f caract^ris^ 

par le fait que les composes aminoazolques r^pondent & la for- 
raule : 

R 4 O-C0-(CH 2 ) n -N-N=N^D 

20 dans laquelle D est le reste du compoe^ diazolque d6sir£, 

R 3 et R 4 reprisentent un reste alkyle infSrieur dventuellement 
substitu£ et n est un nombre entier de 1 h 4. 



